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outer surface and defines a plane, and a 
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Ookument mit einem beugungsoptischen Sicherheltselement 


@ Das Dokument (1} besitzt ein beugungsoptisches Si- 
cherheitselement (3) in Form einer Beugungsstruktur (4), 
welche durch Beugung einfallenden Lichtes mindestens ein 
Farbmuster (10) erzeugt Dieses vor der zufalligen Beleuch- 
tungs- urid Beobachtungsrichtung (7; 9) abhangige Farbmu- 
ster (10) bewegt sich auf dem Dokument (1) mit lokal vorbe- 
stimmter Geschwindigkeit entlang einer vorbestimmten 
Bahn (B t ), wenn das Dokument (1) in seiner Ebene in einem 
bestimmten Drehsinn und mit einer bestimmten Geschwin- 
T" digkeit gedreht wird. Die Bewegung des Farbmusters (10) 
4* stelit einen wohldefinierten, visuel! leicht nachprufbaren 
optischen Effekt dar, der von der Beleuchtungs- und Beo- 
bachtungsrichtung (7; 9) weitgehend unabhangig ist. 
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Dokument mit einem beugungsoptischen Sicherhei tselement 


Die Erfindung bezieht sich auf ein Dokument mit einem beugungs- 
5 optischen Sicherhei tselement der im Oberbegriff des Anspruchs 1 
genannten Art, sowie auf ein Verfahren zur Herstellung des 
Dokumentes. 

An unkonventionelle beugungsoptische Sicherhei tselemente, die 
10 ein visuell nachprufbares Echthei tsmerkmal darstellen und bei 
Dokumenten, wie z. B. Banknoten, Schecks, Iden ti tatskarten 
u. dgl. Verwendung finden, werden unter anderem folgende Forde- 
rungen gestetlt: 

15 1. Sie sollen unter verschiedensten im taglichen Gebrauch auf- 
tretenden Beleuchtungs- und Betrachtungsbedingungen einen 
wohldef inierten, augenf alligen optischen Effekt zeigen. 

2. Eine wirtschaftliche Massenfertigung soil moglich sein. Dabei 
20 soil aber ein grosser Aufwand an Investi tionen und Know-how 

erf or der I i ch se i n . 

3. Sie sollen keine direkte Aehnlichkeit mit bekannten beugungs- 
optischen Mustern aufweisen. 

25 

4.. Sie sollen nicht aus kommerziell erhaltlichen beugungsopti- 
schen Mustern herstellbar oder simulierbar sein. 

5. Sie sollen vielfaltige Variationsmoglichkei ten bieten, so dass 
30 sie in zahlreichen Varianten spezifisch fur versch iedene 

Dokumentenarten, Wahrungen und Werte eingesetzt werden 
konnen . 

6. Sie sollen eine ausreichende Bestandigkei t ^egen Zerknitterung 

« 

35 des Substrats besitzen. 
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Es ist ein Dokument der im Oberbegriff des Anspruchs 1 ge- 
nannten Art bekannt (CH-PS 594 936), das ein beugungsoptisches 
Sicherheitselement in Form eines Phasenbeugungsgitters oder 
Phasenhologramms aufweist. Charakteristisch fur solche Beugungs- 
5 strukturen ist, dass bereits eine kleine Aenderung der Beobach- 
tungs- oder Beleuchtungsrichtung eine grosse Aenderung der 
reflektierten Farbe hervorruft. Beispietsweise ergibt ein Beu- 
gungsgitter mit einer Spatialfrequenz von 1000 Linien/mm bei 
senkrechter Beobachtungsrichtung und einem Lichteinfallswinkel 
10 von 30° einen grunen Farbeffekt und bei einem Lichteinfalls- 
winkel von 41° einen roten Farbeffekt. In der Praxis erfolgt 
die Beleuchtung des Dokumentes oft durch ausgedehnte Licht- 
quellen, z.B. durch die Raumbeleuchtung mit mehreren Lampen 
oder durch Tagesticht, das durch ein Fenster einstrahtt, so 
15 dass an der Beugungstruktur durch Ueberlagerung verschiedener 
Spektralbereiche und Beugungsordnungen nahezu beliebige Misch- 
farbenmuster entstehen, die nur schwer definierbar sind und 
sich auch nicht in einfach zu beschreibender Weise verandern, 
wenn die Beleuchtung- oder Beobachtungsrichtung beispielsweise. 
20 durch Kippen des Dokumentes verandert wird. Ist das Substrat 
des Dokumentes nicht vollstandig eben, sondern weist z.B. durch 
Zerknitterung entstandene Oberf lachenfacetten mit unterschied- 
Uchen, unbestimmten Neigungswinkeln auf, so ergeben sich 
schon bei statischer Betrachtung der Beugungsstruktur undefinier- 
25 bare Farbeffekte. Die Forderungen 1 bis 6 werden daher nicht 
oder zumindest nicht in befriedigender Weise erfullt. 

Es ist auch bekannt (DE-OS 1646 242), als Beugungsstruktur 
ein Muster konzentischer Kreise oder ein kompliziertes, belie- 
30 bige Lichtbeugungsf iguren hervorrufendes Beugungsmuster zu 
verwenden. Hierbei ergeben sich ebenfalls die oben erwahnten 
Unzulanglichkeiten. 

Ferner ist ein Dokument mit einem Sicherheitselement bekannt 
35 (DE-OS 32 06062), dessen Beugungsstruktur aus einem ersten 
Beugungsgitterbereich in Form eines Kreises und aus einem 
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zweiten Beugungsgitterbereich in Form eines Rechtecks besteht, 
wobei das Rechteck den Kreis umschliesst. Ein Betrachter sieht 
die beiden Bereiche in kontrastierenden Farben bzw. Farbspektra 
in Abhangigkeit vor den jeweiligen Beleuchtungs- und Beobach- 
5 tungsrichtungen. Auch dieses Dokument erfullt die Bedingungen 1 
bis 6 nur unzureichend . 

Schliesslich ist ein Reliefmuster fur dekorative Zwecke bekannt 
(US-PS 1996 539), das aus einer Vielzahl einzelner Musterelemente 

10 besteht, wobei die Orientierung der Musterelemente entlang 

eines Bandes progressiv variiert. Der Linienabstand des Relief- 
musters Hegt in der Grossenordnung von 1/30 mm bis 1 mm, 
so dass die Bildung von Beugungsfarbeffekten ausdrucklich 
vermieden wird. Auch solche Reliefmuster sind nicht geeignet, 

j5 als Sicherheitselemente bei Dokumenten eingesetzt zu werden, 
weil sie die Fbrderungen 1 bis 6 nicht erfullen. 

Der Erfindung Uegt die Aufgabe zugrunde, ein Dokument mit 
einem beugungsopti schen Sicherheitselement der im Oberbegriff 
20 des Anspruchs 1 genannten Art zu schaffen, das alien Forde- 
rungen 1 bis 6 gerecht wird. 

Die Losung dieser Aufgabe gelingt durch die im Kennzeichen 
des Anspruchs 1 angegebenen Merkmale. 

25 

Nachfolgende werden einige Ausf uhrungsbeispiele der Erfindung • 
anhand der Zeichnung naher ertautert. 

Es zeigen: Fig. 1 ein Dokument 

3Q Fig. 2 ein Sicherheitselement 

Fig. 3 je eine Darstellung von Beugungsrichtungen 

und 4 im Halbraum, 

Fig. 5 weitere Sicherheitselemente und 
und 6 

35 Fig. 7 eine holographische Belichtungseinrichtung 

zur Erzeugung einer Beugungsstruktur . 

./. 
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In der Fig, 1 bedeutet 1 ein Dokument, das beispielsweise eine 
Banknote, em Scheck, eine Identitatskarte usw. sein kann und 
aus einem Substrat 2 aus Papier, Karton oder Kunststoff, sowie 
aus einem beugungsoptischen Sicherhei tselement 3 besteht. Das 

5 Sicherheitselement 3 belegt wenigstens einen Teil der Substratober- 
flache und besitzt eine Beugungsstruktur 4. Diese Beugungsstruk- 
tur 4 wird vorteilhaft durch Einpragen eines Phasenbeugungs- 
Retiefmusters in das Substrat 2 bzw. in eine dunne, mit einer 
metallischen Reflexionsschicht versehene Kunststoffschicht des 

10 Substrats 2 erzeugt. Als Beugungsstruktur 4 kann aber auch ein 
im Durch licht oder in Reflexion zu betrachtendes Amplitudenholo- 
gramm dienen. Verfahren zur Erzeugung von Beugungsstrukturen 
in einem Dokument sind bekahnt und werden daher hier nicht 
naher erlautert. Im dargestellten Beispiel stellt die Beugungsstruk- 

15 tur 4 ein Ref lexion-Phasenhologramm dar. 

Bei der visuelten Echtheitsprufung des Dokumentes 1 wird dessen 
Sicherheitselement 3 in polychromatischem Licht betrachtet. In 
der Fig. 1 sind zwei Lichtquellen 5,6 angedeutet, die das Doku- 
20 ment 1 in beliebigen, festen Beleuchtungsr ichtungen 7 beleuchten. 
Das Auge eines Beobachters 8 sieht das Sicherheitselement 3 
in einer ebenfalls beliebigen, festen Beobachtungsrichtung 9. Die 
Beugungsstruktur 4 erzeugt durch Beugung des einfallenden 
Lichtes ein oder mehrere Farbmuster 10, die in der Fig. 1 durch 
25 schraffierte Rechtecke angedeutet sind und ein visuell nachprufba- 
res Echtheitsmerkmal darstellen: die ortliche Lage und die charak- 
terischen Eigenschaf ten dieser Farbmuster 10 hangen stark von 
der zufalligen Beleuchtungs- und Beobachtungsrichtung 7 bzw. 
9 ab; die Farbmuster 10 sind also keineswegs definiert und 
30 der eigentliche Echtheitsgehalt Uegt im Gegensatz zum Stand 
der Technik nicht darin, dass sich unter definierten Beleuch- 
tungs- und Beobachtungsbedingungen ein bestimmtes Farbmuster 
oder ein bestimmter Farbumschlag ergibt. Vielmehr besteht das 
Echtheitsmerkmal darin, dass sich das bei einer bestimmten 
35 Beleuchtungs- und Beobachtungsrichtung 7 bzw. 9 einstellende 
Farbmuster 10 bezuglich eines mit dem Substrat 2 fest verbunde- 

• A 
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nen Koord inatensystems x, y mit lokal vorbest immter Geschwindig- 
keit entlang einer vorbest i mm ten Bahn B. bewegt, wenn das 
Substrat 2 in seiner Ebene in einem bestimmten Drehsinn und mit 
einer bestimmten Geschwindigkei t urn eine zur Substratebene 

5 senkrechte und ungefahr durch die Mitte des Sicherheitselemen- 
tes 3laufende Achse gedreht wird, sofern die Beleuchtungs- und 
Beobachtungsrichtung 7 bzw. 9 bezuglich eines ortsfesten Koordi- 
natensystems nicht verandert werden. Die beispielsweisen Bewe- 
gungsrichtungen der Farbmuster 10 sind in der Fig. 1 durch 

10 Pfeile angedeutet. 

Die jeweils vom Beobachter 8 wahrgenommenen Farbmuster 10 
sind zwar durch die besondere Art der Beugungsstruktur 4 und 
ausserdem durch die Beobachtungsrichtung 9 und die Beleuchtungs- 

15 geometrie bestimmt. Hingegen stehen die Bewegungsrichtung 

und die Bewegungsgeschwindigkeit der Farbmuster 10 innerhatb 
der Bewegungsbahnen B. in vorbestimmter Relation zur Drehrich- 
tung sowie zur Drehgeschwindigkei t und sind weitgegehend un- 
abhangig vor den schwer festzulegenden jeweiligen Beobachtungs- 

20 und Beleuchtungsbedingungen. Die Bewegung der Farbenmuster 10 
entlang der Bewegungsbahnen B. stellt somit einen unter den 
verschiedensten Beleuchtungs- und Beobachungsbedingungen 
und auch bei nicht vollig glattem Substrat 2 auf tretenden , wohl- 
definierten optischen Effekt dar, der auch fur den Laieh augen- 

25 fallig ist und leicht nachgepruft werden kann. 

Fur die graphische Form der Bewegungsbahnen B. bieten sich . 
zahlreiche Moglichkeiten an. Die Bewegungsbahnen B. kdnnen ge- 
radlinig, kreisformig, ringformig oder unregelmassig sein. Ihre 

30 Breite kann konstant oder yeranderlich sein. Ferner konnen die 
Bewegungsbahnen B. kont inuier lich, d.h. zusammen hangend , oder 
diskontinu ier Uch sein. Die lokale Geschwindigkeitsvertei lung der 
bewegten Farbmuster 10 relativ zur Drehgeschwindigkeit des Sub- 
strates 2 kann variiert werden. Je nach der besonderen Art der 

35 Beugungsstruktur 4 kann die Bewegung der Farbmuster 10 inner-* 
halb der Bewegungsbahnen B. kontinuierlich, quasikontinuier lich 

7. 
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Oder sprungweise sein, wobei sich die z.B. in einer ringformigen 
Bewegungsbahn angeordneten Farbmuster 10 z.B. schneller oder 
langsamer drehen konnen, als. das Substrat 2 in seiner Ebene 
gedreht wird, und wobei die Drehung der Farbmuster 10 im 
5 Vergleich zur Drehung des Substrates 2 im gleichen oder in 
entgegengesetztem Drehsinn erfolgen kann. 

Allerdings solt hier der Fall ausgeschlossen werden, dass sich 
das Farbmuster 10 in einer kreisformigen Bewegungsbahn im 

10 Vergleich zur Drehung des Substrates 2 kontinuierlich mit gleicher 
Geschwindigkeit, aber entgegengesetztem Drehsinn dreht. Dies 
wtlrde namlich bedeuten, dass sich das Farbmuster 10 zwar 
beziiglich des Koordinatensystems x, y dreht, gegenuber einem 
ortsfesten Koordinatensystem jedoch nicht bewegt, was mit einer 

15 aus konzentrischen Ringen bestehenden Beugungsstruktur realisiert 
werden konnte, so dass die Bedingungen 2 bis 5 nicht erfullt 
waren . 

Anhand der Fig. 2 und 3 wird das VerstSndnis der Erfindung 

20 weiter vertieft. Die Fig. 2 zeigt ein Sicherheitselement 3a mit 

einer als Bewegungsbahn B. bezeichneten Teilflache. Die Beugungs- 
struktur 4 besteht aus einer Vielzahl einzelner Strukturelemente S, 
die innerhalb der durch die Bewegungsbahn B. belegten Flache 
luckenlos aneinandergereiht sind. Die Beugungseigenschaften 

25 der Strukturelemente S sind dadurch charakterisiert, dass z.B. 
senkrecht auf das Strukturelement S n einfallendes sichtbares Licht 
der Wellenlange X gemass der Fig. 3 in die Richtung <p , * 
sowie in die Richtung <p n + 180°, * n (konjugierte Beugungsord- 
nung) gebeugt wurde, wahrend das benachbarte Strukturelement 

30 s n + ! das einfallende Licht in die Richtung 9 n + ^ , * + 
sowie in die Richtung (p n + , + 180°, * n + 1 ablenken wGrde.' 
Dabei ist die Winkeldifferenz A<p durch die unterschiedliche Orient- 
ierung der Strukturelemente S p und S n + 1 und die Winkeldiffe- 
renz A i> durch die unterschiedliche Spatialfrequenz dieser beiden 

35 Strukurelemente gegeben. 
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Wird umgekehrt die Beugungsstruktur 4 z.B. aus einer der 
Richtung cp , * entgegengesetzteh Beleuchtungsr ichtung mit 
weissem Licht angestrahlt, so erscheint dem in senkrechter 
Richtung (Achse z in der Fig. 3) beobachtenden Auge das Struk- 

5 turelement S n zu leuchten, und zwar infolge der spektralen 
Dispersion der Beugungsstruktur 4 in einer der Wellenlange X 
entsprechenden Farbe. Liegen nun die Beugungsr ichtungen verschie- 
dener Strukturelemen te S der Bewegungsbahn B. winkelm.assig 
genugend dicht beieinander ' und erfulien den gesamten Hatbraum, 

10 so ergeben sich diese Farbeffekte fur bell eb? ge Beleuch tun gsgeome- 
trien, wobei im Falle mehrerer oder ausgedehnter Lichtquellen 
Mischfarben entstehen, Einzig Im theoretischen Fall der voUdiffu- 
sen Beteuchtung wiirde die Farbenmischung ein r ichtungsunabhangi- 
ges ,1 Farbgemisch ,! ergeben, das sich visuell nicht mehr von einer 

15 konventionellen Korperfarbe unterschelden liesse. Praktisch tritt 
dieser volldiffuse Beleuchtungsfal I nicht ein, da selbst bei 
voltdlffuser Beleuchtungsquelle (z.B. im Nebel) der Beobachter 
durch seine Kdrpersi Lhouette einen Teil des beleuchtenden Halb- 
raums abdeckt, so dass eine beleuchtungsmassige Anisotropic und 

20 somit ein Farbeffekt entsteht. 

Dreht man nun das Dokument mit dem Sicherheitselement 3a 

beispielsweise im Uhrzeigersinn urn den Winkel A<p , so erfullt 

nun das angrenzende Strukturelement + ^ die Sichtbarkeits- 

25 bedingung des lokalen Farbeffektes und bei einer weiteren 

Drehung das Strukturelement S , n usw,, so dass sich eine 

n + z 

quasikontmuierliche Bewegung eines bestlmmten Farbmusters 
ergibt. 

30 Es ist leicht einzusehen, dass der beschriebene Effekt gleicher- 
massen auch bei schiefer Beobachtungsrichtung auf tritt. 

Im folgenden soil abgeschatzt werden, wie viele unterschied- 
liche Strukturelemente S in einer Bewegungsbahn B. erforderlich 
35 sind, wenn die Beugungsstruktur 4 solcher Art sein soil, dass 
in jedem betiebigem Beleuchtungsfal I und bei jeder azimutalen 

'/• ' 
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Winkellage des Dokumentes 1 bei senkrechter Beobachtungsrichtung 
ein Farbeffekt sichtbar ist. Dabei wird angenommen, dass das 
Substrat 2 abgesehen von der.mikroskopisch feinen Beugungs- 
struktur 4 glatt ist. 

Je gerichteter die verwendete Beleuchtungsquelte ist, desto mehr 
Strukturelemente S mit unterschiedlichen Beugungsrichtungen sind 
notwendig, damit die Sichtbarkeitsbedingung fur einen Farbeffekt 
unabhangig von der mittleren Beteuchtungsrichtung 7 (Fig. 1) un d 
von der Lage des Dokumentes 1 erfullt ist. Eine direkte Beleuch- 
tung durch die Sonne stellt wohl den extremsten Fall gerichteter 
Beleuchtung dar, der in der Praxis im vorliegenden Zusammenhang 
berucksichtigt werden muss. Die dem scheinbaren Sonnendurchmes- 
ser entsprechende Winkelunscharfe betragt etwa + 0,25 Grad. Die 
Apertur des im Normalabstand beobachtenden Auges definiert einen 
15 zusatzlichen Winkelbereich von etwa + 0,3 Grad. Daraus resul- 
tiert, dass ein Strukturelement S einer Bewegungsbahn B. auch 
dann noch einen Farbeffekt ergibt, wenn die mittlere Beleuchtungs- 
richtung 7 urn etwa + 0,55 Grad im Azimut von der Idealrichtung 
abweicht. Bezuglich des Einfallswinkels gegenuber der Flachennor- 
20 malen z ergibt sich eine weit grossere Toleranz, da drei geeig- 
net gewahlte Spatialfrequenzen im Bereich von 455 bis 1430 
Linen/mm genugen, urn gemass der Fig. 4 den gesamten in der 
Praxis bedeutsamen Einfaltswinkelbereich von 10 Grad bis 90 Grad 
abzudecken. Einfallswinkel unterhalb von etwa 10 Grad sind 
25 zumindest bei senkrechter Beobachtungsrichtung ohnehin praktisch 
nicht realisierbar, da die Beobachtersilhouette die Lichtquelle 
abdecken wurde. 

Sind die Strukturelemente S beispielsweise Beugungsgitter, so 
30 uberdecken Strukturelemente mit einer Gitterkonstanten von 0,7 urn 
(Spatialfrequenz 1430 Linien/mm} bei senkrechter Beobachtungs- 
richtung und bei Beleuchtung mit weissem Licht einen Einfalls- 
winkelbereich von 90 Grad bis etwa 35 Grad, Strukturelemente 
mit einer Gitterkonstanten von 1,2 um einen Bereich von etwa 
35 19 bis 35 Grad und Strukturelemente mit einer Gitterkonstanten 
von 2,2 urn (Spatialfrequenz 455 Linien/mm) einen Bereich von 
etwa 10 bis 19 Grad. 

./. 
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Mit drei Spatialfrequenzen und einem je einem der Strukturele- 
mente S zugeordneten Winkelbereich Aqp von + 0,55 Grad 1 Grad 
ergibt sich die in der Fig. 4- dargestellten Situation. In der Fig. 
4 ist der Einf allswinkelbereich, der an einem Strukturelement S 

5 (Fig. 3) bei senkrechter Beobachtungsrichtung einen Farbeffekt 
ergibt, durch eine ellipsenformige Flache 11 angedeutet. Diese 
Flachen 11 uberdecken im Bereich von 10 Grad bis 90 Grad die 
gesamte Einhei ts-Halbkugel . Berucksichtigt man zur Abschatzung 
der Anzahl n erforderlicher Strukturelemente S nur die plus-erste 

10 und die minus-erste Beugungsordnung, so kann nach der Gleich- 
ung 

n - 360 . 8in * max 
* 2 acp 

15 fur jede der drei Gruppen von Strukturelementen die Anzahl 
erforderlicher Strukturelemente berechnet werden, wobei + max 
den grbssten Einfallswinkel - gegenuber der Flachennormalen 
gemessen - der jeweiligen Gruppe bedeutet. Unter den genannten 
Annahmen ergibt sich: 


20 


25 


30 


n 90-35 Grad = 180 

n 35-19 Grad = 103 

n =59 

n 19-10 Grad — 

n = 442 


Urn eine gute Bewegungskontinui tat des Farbmusters 10 zu er- 
zielen, werden vorteilhaft mehr als drei Spatialfrequenzen oder 
sogar sogenannte Spatialfrequenzkontinua verwendet. Vorteilhaft 
werden dabei die Beugungsordnungen auf der Einhei ts-Halbkugel 
(Fig 4) in Form einer Helix oder Doppelhelix angeordnet. 


In der Praxis sind zur Erzeugung eines quasikontinuierlich 
bewegten Farbeffektes weit weniger als die vdrstehend abge- 
schatzte Anzahl von 442 Strukturelementen erforderlich. Es ist 
35 n^mtich zu berucksichtr gen, dass das Substrat 2 in der Regel 


./. 
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nicht ideal glatt ist, was zu einer Verbrei terung der Beugungsord- 
nungen fiihrt. Ferner bewirken in der Praxis auch die hoheren 
Beugungsordungen einen Farbeffekt. Schliesslich ist zu bedenken, 
dass bei beidaugiger Betrachtung ohnehin eine intraokulare 
5 Parallaxe von etwa 10 Grad auftritt. Versuche haben gezeigt, 
dass etwa 50 Strukturelemente mit gleichmassig verteilten Beu- 
gungsrichtungen ausreichen, urn unter verschiedensten Beleuch- 
tungsbedingungen einen gut sichtbaren, quasikontinuierlich 
bewegten Farbeffekt zu erzeugen. 

10 

Wird eine noch geringere Anzahl Strukturelemente S verwendet 
Oder si nd die Beugungsrichtungen der Strukturelemente S un- 
gleichmassig verteilt, so ergibt sich bei der Rotation des Doku- 
mentes 1 der Effekt von innerhalb der Bewegungsbahnen B. in 
15 wohldefinierter Reihenfolge blinkenden Oberf lachenelementen . 

Aufgrund der vorstehenden Erlauterungen ist leicht einzusehen, 
dass das beschriebene Sicherheitselement 3 bzw. 3a zahlreiche 
Variationsmoglichkeiten bietet. Die Beugungsstruktur 4 kann 

20 solcher Art sein, dass zumindest im Falle senkrechter Beobach- 
tungsrichtung bei jeder betiebigen Beleuchtungsrichtung mindestens 
ein Farbmuster 10 entsteht. Vorteilhaft ist sie solcher Art, 
dass bei jeder belrebigen Beleuchtungs- und Beobachtungsrichtung 
7 bzw. 9 wenigstens ein Farbmuster 10 sichtbar ist. Vorzugsweise 

25variieren sowohl die Beugungsrichtungen, d.h. die beugungsop- 
tische Orientierung der Beugungsstruktur 4, als auch ihre Spat Fa U 
frequenz entlang der Bewegungsbahn B. nach einer vorgegebenen 
Gesetzmassigkeit. Die Beugungsstruktur 4 kann aus einer Vielzahl 
aneinandergefugter diskreter Strukturelemente S unterschiedlicher 

30 beugungsoptischer Orientierung und bzw. oder unterschiedlicher 
Spatialfrequenz bestehen. Die beugungsoptische Orientierung 
und bzw. oder die Spatialfrequenz der Beugungsstruktur 4 kann 
aber auch entlang der Bewegungsbahn B. kontinuierlich variieren, 
so dass sich eine vollig kontinuierliche Bewegung der Farbmuster 

35 10 ergibt. 
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Die Fig. 5 zeigt ein Sicherhei tselement 3b mit einer einzigen 
Bewegungsbahn B., welche die graphische Form eines halbkreis- 
formigen Pfeiles aufweist, wodurch sich der als Echthei tsmerkmal 
nachzuprufende Effekt, namlich die Bewegung eines Farbmusters 

5 entlang des Pfeiles, wenn das Dokument in Pfei trichtung im 

Uhrzeigersinn gedreht wird, selbst erklart. ALs Strukturelemente S 
der Beugungsstruktur 4 dienen z.B. n = 50 verschiedene Beugungs- 
gitter. Die Gi tterkonstante des ersten Strukturelementes 5^ betragt 
z.B. 2,2 mm und jene des letzten Strukturelementes 5 5Q z.B. 

10 0,7 mm. Entlang des Pfeiles wird die Gitterkonstan te von Struktur- 
element zu Strukturelement urn den Betrag 

Ad = 2 » 2 - °' 7 Urn 
n 

15 

kleiner. Ferner rst die Orientierung jedes Strukturelementes 

S n gegenuber dem vorangehenden Strukturelement 5^^^ im Gegen- 

uhrzeigersinn urn den Winkel 

180° 

20 A 9 = — 

gedreht. 

25 In der Fig. 6 ist ein Sicherheitselement 3c mit vier parallelen 
Bewegungsbahnen B^ bis B^ dargestellt. Die Beugungsstruktur 
der Bewegungsbahnen B 1 und B^ besteht aus aneinandergereihten 
Strukturelementen 5, deren Orientierung in der Zeichnung von 
links nach rechts jeweils urn den Winkel Aq> > O andert. Die 

30 Beugungsstruktur der Bewegungsbahnen und B^, ist ahnlich, 
hingegen andert die Orientierung der Strukturelemente S von 
links nach rechts urn den Winkel A<p < O. Bei einer Rotation 
des Sicherheitselementes 3c bewegen sich die Farbmuster in 
benachbarten Bewegungsbahnen in entgegengesetzter Richtung. 

35 Aehnlich wie die Orientierung der Strukturelemente S kann auch 
ihre Spatialf requenz in benachbarten Bewegungsbahnen gegenlaufig 
variieren. 
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Die Strukturelemente S einer Bewegungsbahn B. der beschriebenen 
Sicherheitselemente 3, 3a, 3b und 3c konnen sehr klein gewahlt 
und mit hoher Prazision aneiriandergereiht werden, wenn zur 
Herstellung einer OriginaUBeugungsstruktur, die als Vorlage 

5 fur eine Massen-Vervielfalti gung dient, mit Hilfe einer "step- 
and-repeat ,f - Apparatur eine mikrolithographische Maskentechnik 
angewandt wird. Der hierzu erforderliche technische Aufwand 
ist derart gross, dass Falschungen praktisch ausgeschlossen 
sind. Nachahmungen mittels des ublichen Instrumentariums . der 

10 Holbgraphie sind ebenfalls nicht moglich, wenn die Struktur- 
elemente S genugend klein gewahlt werden. 

Die Fig. 7 zeigt eine Belichtungseinrichtung zur Erzeugung 
einer Original-Beugungsstruktur, die als Vorlage zur Massenher- 

15 stellung von Sicherheitselementen 3 mit einer Beugungsstruktur 
4 dient und eine vollig kontinuierliche Bewegung der Farbmuster 
10 ergibt. Die Belichtungseinrichtung besteht aus ecnem nicht 
dargestellten Laser, einer grossformatigen Linse 12 mit grosser 
Numerischer Apertur, einer- Mattscheibe 13, zwei im Strahlengang 

20 unmittelbar hinter der Mattscheibe 13 angeordneten Lichtblenden 
14, 15 und einer we iteren Lichtblende 16, die im Strahlengang 
hinter den Lichtblenden 14,15 unmittelbar vor dem zu belichtenden 
lichtempfindlichen Substrat 17 liegt. Das z.B. aus Photoresist 
bestehende Substrat 17 ist im Vergleich zu den Abmessungen 

25 der Linse 12 klein. Die beispielsweise als runde Lochblenden. 
ausgebildeten Lichtblenden 14 bis 16 sind motorisch verstellbar. 

Vom Laser erzeugtes koharentes Licht wird durch die Linse 
12 derart umgelenkt, dass es, falls die Mattscheibe 13 nicht 

30 vorhanden ware, auf einen Punkt des Substrates 17 fokussiert 
wiirde. Die Mattscheibe 13 garantiert eine gleichmassige Aus- 
leuchtung der ganzen Ftache des Substrates 17. Nun wird aber 
der Strahlengang durch die Lichtblenden 14 bis 16 begrenzt. 
Die annahernd in der gleichen Ebene Uegenden Lichtblenden 

35 14,15 begrenzen den Einfal Iswinkelbereich der im Bereich des 

Substrates 17 miteinander interferierenden LichtbCJndel 18, 19. Die 

V. • 
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Interferenzstruktur und damit auch das auf dem Substrat 17 
entstehende Hologramm enthalten somit je nach Grosse, azimutmas- 
siger Orientierung und gegensei tigem Abstand der Lichtblenden 
14,15 einen wohldef inierten Spatialfrequenzbereich . Mindestens die 

5 azimutmassige Orientierung oder der gegenseitige Abstand der 
Lichtblenden 14, 15 ist verstellbar. Die Lichtblende 16 begrenzt 
die momentan belichtete Teilflache des Substrates 17 und ist in 
vorbestimmter Relation zur Bewegung der Lichtblenden 14, 15 in 
zwei Koordinaten relativ zum Substrat 17 kontinuierlich positionier- 

10 bar. 

Wahrend der Belichtung wird die Lichtblende 16 den Bewegungs- 
bahnen B. entlang kontinuierlich bewegt. Da der Laser, die 
Linse 12, die Mattscheibe 13 und das Substrat 17 relativ zuein- 

15 ander starr montiert sind, steht die Interferenzstruktur trotz 
der Bewegung der Lichtblende 16 stilt. Gleichzeitig werden die 
Lichtblenden 14, 15 gegeneinander bzw. auseinander bewegt 
oder in ihrer Orientierung um die optische Achse gedreht, so dass 
kontinuierlich neue Spatialfrequenzen erzeugt und bestehende 

20 Spatialfrequenzen ausgeblendet werden. Das Substrat 17 wird 

innerhalb der durch die Bewegung der Lichtblende 16 definierten 
Bewegungsbahn B. mit einem zusammenhangenden Interferenzmuster , 
belichtet, dessen Spatialfrequenz entlang der Bewegungsbahn B^ 
nach Betrag und Orientierung kontinuierlich variiert. Nach der 

25 Belichtung wird das Substrat 17 in ublicher Weise '. verarbeitet . 

Eine Variante der Anordnung nach der Fig. .7 besteht darin, 
dass das eine der beiden miteinander interferierenden Strahlen- 
bundel 18", 19 nicht durch die Mattscheibe 13 aufgefachert und 
30 durch die verstellbare Blende 15 variiert wird, sondern durch 
einen bei holographischen Aufzeichnungsverfahren ublichen Re- 
ferenzstrahl mit feststehender Geometrie gebildet wird. 

35 
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Paten tanspruche 


1. Dokument mit einem Substrat und einem beugungsoptischen 

5 Sicherheitselement, das mindestens einen Teil der Substratober- 
flache belegt und erne Beugungsstruktur aufweist, welche durch 
Beugung einfallenden Lichtes mindestens ein Farbmuster erzeugt, 
das ein visuell nachprufbares Echtheitsmerkmal darstellt, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Beugungsstruktur (4) solcher Art ist, 

10 dass sich das bei einer gegebenen Beleuchtungs- und Beobach- 
tungsrichtung (7; 9) einstellende Farbmuster (10) bezuglich 
eines mit dem Substrat (2) fest verbundenen Koordinatensystems 
(x, y) mit Lokal vorbestimmter Geschwindigkei t entlang einer 
vorbestimmten Bahh (B.) bewegt, wenn das Substrat (2) in seiner 

15 Ebene in einem bestimmten Drehsinn und mit einer bestimmten 
Geschwindigkeit. gedreht wird. 

2. Dokument nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Beugungsstruktur (4) solcher Art ist, dass im Falte senkrechter 

20 Beobachtungsrichtung (9) bei jeder beliebigen Beleuchtungsrich- 
tung (7) mindestens ein Farbmuster (10) entsteht. 

3. Dokument nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass die 
Beugungsstruktur (4) solcher Art ist, dass bei jeder beliebigen 

25 Beleuchtungs- und Beobachtungsrichtung (7; 9) mindestens ein 
-Farbmuster (10) entsteht. 

4. Dokument nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die 
beugungsoptische Orientierung der Beugungsstruktur (4) entlang 

30 der Bewegungsbahn (B.) nach einer vorbestimmten Gesetzmassigkeit 
variiert. 

5. Dokument nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Spatialfrequenz der Beugungsstruktur (4) entlang der Bewegungs- 

35 bahn (B.) nach einer vorbestimmten Gesetzmassigkeit variiert. 


6. Dokument nach Anspruch 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, 

./. 
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dass die Beugungsstruktur (4). aus einer Vielzahl aneinandergefug- 
ter Strukturelemente (S)unterschiedlicher beugungsoptischer Orien- 
tierung bzw. unterschiedlicher Spatialfrequenz besteht. 

5 7. Dokument nach Anspruch 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, 
dass die beugungsoptische Orientieruhg bzw. die Spatialfrequenz 
der Beugungsstruktur (4) entlang der Bewegungsbahn (B.) kontinu- 
ierlich variiert. 

10 8. Dokument nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet , dass die 
Beugungsstruktur (4) wenigstens drei verschiedene Spatialfrequen- 
zen aufweist. 

9. Dokument nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die 
15 kleinste Spatialfrequenz wenigstens annahernd 460 Linien/mm und 

die grdsste Spatialfrequenz wenigstens annahernd 1400 Linien/mm 
betragt. 

10. Dokument nach Anspruch 6 und 8, dadurch gekennzeichnet, 
20 dass die Strukturelemente (S) Beugungsgitter sind und dass die 

Gitterkonstante einer ersten Gruppe der Beugungsgitter wenigstens 
annahernd 0,7 u.m, die Gitterkonstante einer zweiten Gruppe der 
Beugungsgitter wenigstens annahernd 1,2 \im und die Gitterkonstan- 
te einer dritten Gruppe der Beugungsgitter wenigstens annahernd 
25 2,2 pm betragt, 

11. Verfahren zur Herstellung eines Dokumentes nach Anspruch 
1, bet dem durch Belichten eines lichtempf indlichen Substrates 
mittels eines Lasers durch Interferenz von Lichtstrahlen eine 

30 als Vorlage zur Vervielfaltigung dienende Original-Beugungs- 

struktur erzeugt wird, dadurch gekennzeichnet, dass der Strahlen- 
gang zwischen dem Laser und dem lichtempf indlichen Substrat (17) 
durch mindestens zwei hintereinander angeordnete bewegbare 
Lichtblenden (14; 16) begrenzt wird, dass durch eine Bewegung 

35 der ersten Lichtblende (14) kontinuierlich neue Spatialfrequenzen 
erzeugt und vorhandene Spatialfrequenzen ausgeblehdet werden 
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und dass durch eine Bewegung der zweiten Lichtblende (16) 
entlang einer vorbestimmten Bahn (B.) ein zusammenhangendes 
Interferenzmuster erzeugt wind,' dessen Spatiatfrequenz entlang der 
Bahn nach Betrag und Orientierung kontinuierlich variiert. 
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